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© Veredlungsverfahren von Textilmaterialien durch Beladung mit Mikrodepotkapseln bei der Nafcbehandlung 

© Verfahren zum Ausriisten von Textilien mit Mikrodepot- 
kapseln, die Parfums oder andere Inhaltsstoffe enthalten, 
bei dem die Mikrodepotkapseln in die Flussigkeit eines 
NaSbehandlungsschrittes im Verlauf der Herstellung oder 
Reinigung des Textiimaterials eingegeben und durch die in 
heftige Strdmung versetzte Flussigkeit in das Textilgestrick 
befordert werden und sich dort verankern. 
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Beschreibung 



Die Mikrodepotkapselherstellung und der Einsatz 
solcher Mikrokapseln in verschiedenen Bereichen ist in 
Deutschland gegenQber den USA eine relativ neue 
Technik. Die Kapselhersteller arbeiten in der Regel eng 
mit der Kosmetik-Industrie zusammen. Von dort wer- 
den die diversen Inhaltsstoffe zur Verkapselung bezo- 
gen. Zur Herstellung von Mikrokapseln werden Spe- 
zialmaschinen benotigt, mit denen eine Vielzahl von 
Materialien mikroverkapselt werden kdnnen. Es diirfen 
jedoch keine alkoholischen und wasserloslichen Anteile 
enthalten sein. Diese Spezialmaschinen produzieren 
Kapselgr6Ben von 2— 100 u.m; diese GroBenordnung 
kann stufenlos bei der Herstellung variiert werden. 
Auch die FQllmenge kann dosiert werden, um die In- 
haltsstoffe zu optimieren. Der Inhaltsstoff selbst wird in 
der Kapsel vollkommen dicht eingeschlossen und kann 
nur durch Zerstoren, z. B. daruberstreichen, aufreiBen 
etc., freigesetzt werden. Somit bleibt der mikroverkap- 
selte Inhaltsstoff in der Darstellung original erhalten. 
Die Haltbarkeit der Kapsel selbst ist unbegrenzt und fur 
die Kosmetik-Industrie zugelassen. Auch von der toxi- 
kologischen Seite her sind die verwendeten Materialien 
unbedenklich. Das Kapselwandmaterial ist ein Polymer 
und kann daher nicht bakteriell befallen werden (kein 
Nahrboden). Die Kapsel ist hitzebestandig bis 140° C, 
kurzfristig auch bis 170°C und druckstabiL Die Ge- 
brauchsf&higkeit richtet sich jedoch nach der Lebens- 
dauer des mikroverkapselten Inhaltsstoffes. 

Mikrokapseln werden in der Industrie in verschiede- 
nen Bereichen angewendet, so z. B. im Papier- und Tex- 
tildruck, etwa fiir Werbezwecke in der Kosmetikindu- 
strie: Es handelt sich um Druckverfahren, bei denen die 
Kapseln mit der Druckpaste aufgetragen werden. Dabei 
kann es sich um perforierte- oder Depotkapseln han- 
deln. Durch AufreiBen des Papier- oder Text ilstreif ens 
wird die Kapsel vom Verbraucher zerstort und der In- 
haltsstoff freigesetzt Durch Reiben entsteht derselbe 
Effekt 

Im Bereich der Textilindustrie hat es bisher noch kei- 
ne Anwendung von Mikrokapseln gegeben, obwohl ei- 
ne solche AusrQstung von Textilien eine Aufwertung 
derseiben mit sich bringen wiirde. Es gibt keine Kennt- 
nisse darUber, wie Textilien mit Mikrodepotkapseln aus- 
gerUstet werden kdnnten. Es ist daher die der vorliegen- 
den Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, ein Verfah- 
ren anzugeben, durch das Textilien einfach und wir- 
kungsvoll mit solchen Mikrodepotkapseln ausgerustet 
werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch die Lehre des unabhangi- 
gen Patentanspruchs 1 geldst Vorteilhafte Ausgestal- 
tungen des erfindungsgemaflen Verfahrens sind in den 
UnteransprUchen definiert. 

Bei der Herstellung von Feinstrumpfhosen oder Tex- 
tilien im NaBverfahren mit anschlieBender Dampffixie- 
rung (FormprozeB 130°C/70 Sekunden) kann das Aus- 
riisten beispielsweise im Avivagebad nach folgender 
Anwendungsrezeptur erfolgen: 

Das gefarbte und gespiilte Textilmaterial — in diesem 
Fall Feinstrumpfhosen — wird in der Firbemaschine — 
Thenpacksystem — mit 35° C warmem Wasser gefullt 
und mit Essigsaure 60% auf einen pH-Wert von 5,5 
gestellt Nach ftinf Minuten erfolgt die Zugabe von ei- 
ncm kationaktiven Industrieweichmacher, mit dem die 
Ware 10 Minuten bei 35° C behandelt wird Diesem Avi- 
vagebad werden nun die Mikrodepotkapseln zugesetzt 
Der Effekt ist bei dem Thenpacksystem sehr wirkungs- 



voll, denn die Ware runt und die Flotte zirkuliert Da- 
durch werden die Mikrokapseln regelrecht in das offene 
Textilgestrick hineingeschleudert und konnen sich da- 
durch optimal verankern. Die gesamte Behandlung ist 
5 nach 10 Minuten abgeschlossen. Die geschatzte Aus- 
beute liegt bei ca. 60% der Mikrokapselbeladung auf 
dem Textilgestrick, d. h. 40% der Mikrodepotkapseln 
verbleiben in der Behandlungsfliissigkeit 

Da nach dieser Behandlungszeit normalerweise das 
to Bad abgeiassen wird, um die Ware dem Maschinensy- 
stem zu entnehmen, geht auch das Behandlungsbad ver- 
loren, in dem sich noch Restdepotkapseln befinden. Hier 
kann durch einen Auffangbehalter diese FlQssigkeit zu- 
riickgewonnen werden, um es fur das nachste Behand- 
15 lungsbad wieder zu verwenderu Dadurch konnen Was- 
ser, Energie und Chemikalien sowie Depotmikrokap- 
seln eingespart werden. Der ermittelte Effekt der Ein- 
sparung ergibt folgende Werte: 

20 Avivagebad — Normal 

5 kg Ware FSH 17dtex 
1 00 1 Wasser gesamt 
35°CTemperatur 
25 20 ccm Essigsaure 60% pH 5^ 
120 ccm Industrie weichmacher 
* (0,06%) 0,03 g Depotkapseln 6 jxm 
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Avivagebad — Spareffekt 

5 kg Ware FSH17dtex 
25 1 Wasser gesamt 
10°CTemperatur 
15 ccm Essigsaure 60% pH 5,5 
90 ccm Industrieweichmacher 

* 0,017 g Depotkapseln 6 u,m 

* Die Beladung an Mikrodepotkapseln richtet sich nach 
der Intensitat des jeweiligen Inhaltsstoffes. 
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Nach dieser Behandlung werden die Feinstrumpfho- 
sen einer Formfixierung mittels NaBdampf bei 
130°C/70 Sek. unterzogen und anschlieBend mittels ei- 

45 nes HeiBiuftgebiases bei 80° C getrocknet 

Es zeigte sich beim Produktionspersonal, das die Wa- 
re auf Aluminiumformen aufzieht und in Form bringt, 
daB einige Mikrokapseln dabei zerstort wurden. Der 
Anteil war jedoch gering. Auch die TemperatureinfluB- 

50 nahme auf die Kapseln zeigte keine Schadigung. An- 
schlieBende Trageversuche dieser behandelten Fein- 
strumpfhosen zeigten ihre voile Wirkung. Und selbst 
nach drei Haushaltshandw&schen von 30° C waren noch 
viele ungeoffnete Depotkapseln im Gestrick vorhanden 

55 und konnten somit auch noch zu diesem Zeitpunkt die 
vorteilhafte Wirkung erzeugen. 

Weitere Anwendungsmoglichkeiten zum Einbringen 
von geschlossenen Mikrodepotkapseln in Textilgestrik- 
ke bei der NaBausriistung ergeben sich bei der Spillbe- 

60 handlung im Haushalts- und Textilindustriebereich. 

Bei der Haushaltswlsche im letzten Spiilbad 
Anwendungsverfahren — Haushaltswaschmaschine 
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Man gibt in das Dosierfach fQr Weichspuler die Mi- 
krodepotkapseln hinzu. Durch die vorgegebene Walk- 
bewegung der Waschtrommel werden die Mikrodepot- 
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kapseln in das Textilgestrick befdrdert. Hier genugt die 
vorgegebene automatische Zeitspanne des Maschinen- 
herstellers mit ca. funf Minuten. Dieselbe Anwendung 
kann auch im Waschbecken, Eimer etc. in der manuellen 
Handwalkspulung erfoigen. 5 

Die Einsatzdosiermenge an Mikrodepotkapseln ist in- 
dividuell und richtet sich nach dem TextiJgewicht und 
der Intensity des mikroverkapselten Inhaitsstoffes. 

Es ist darauf zu achten, da8 die Behandlungstempera- 
turen im NaBbereich nicht liber 60° C liegen, da manche \ 0 
Inhaltsstoffe in der geschlossenen Mikrodepotkapsei 
zur Verfalschung oder Zerstorung fuhren konnen. 

Textilindustrie — Herstellungsbereich 

Geeignet fur die Mikrodepotkapselbehandlung sind 15 
alle Textilmaschinensysteme, in denen ein abschlieSen- 
der NaBveredelungsprozeB erfolgt Dies betrifft alle ab- 
schlieBenden Textilveredlungsverfahren am teil- oder 
fertigkonfektionierten Textilgestrick im Spul- oder 2 o 
NachbehandlungsprozeB. 

Das Resuitat dieser Versuche bestatigt die erfin- 
dungsgemaBe Lehre, namlich daB die Textilien im NaB- 
veredelungsverfahren optimal mit Mikrodepotkapseln 
beladen werden konnen. 25 

Da die Mikrodepotkapseln nach Herstellerangaben 
auch in Idsungsmittelhaitigen Medien angewendet wer- 
den kdnnen, ist der Einsatz zur Beladung von Textilien 
auch auf Textilreinigungsanlagen durchfuhrbar. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Ausriisten von Textilien mit Mi- 
krodepotkapseln, die ParfOms oder andere Inhalts- 
stoffe enthalten, dadurch gekennzeichnet, daB die 35 
Mikrodepotkapseln in die Flussigkeit eines NaBbe- 
handlungsschrittes im Verlauf der Herstellung oder 
Reinigung des Textilmaterials eingegeben und 
durch die in heftige Str6mung versetzte Flussigkeit 

in das Textilgestrick befordert werden und sich 40 
dort verankern. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mikrodepotkapseln in der Textil- 
veredelung dem Avivagebad nach dem Farben zu- 
gesetzt werden. 45 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Mikrodepotkapseln dem letzten NaB- 
behandlungsschritt im Verlaufe des Waschens von 
Textilien zugesetzt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB die Mikrodepotkapseln dem Weich- 
spiilvorgang einer Waschmaschine zugesetzt wer- 
den. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mikrodepotkapseln dem Lo- 55 
sungsmittel einer Textilreinigungsanlage zugesetzt 
werden. 

6. Verfahren nach einem der voranstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die mit Re- 
sten der Mikrodepotkapseln beladene Flussigkeit 6 o 
des entsprechenden NaBbehandlungsschrittes nach 
Entfernung der Textilien wiederverwendet oder in 
ein neues NaBbehandlungsbad rezirkuliert wird. 
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